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Description: Custom W/O to correct angle ` ; эс Part Number: D3379-041/-043 | E 
i ү 
1. жи ОЧ 
Dwg: 03379 Rev. С page 1 8 3 Г n 
Ref: N/A | Page 1 of 1 С | 
| : : а 
-Step | Location | Procedure- _ Date Гау 
1 DC 18846 Traveler _. ) - 
2 [ST Remove 03379-041 Агт Weldment & 03379-043 Lever. р | р 
Assembly from store. : е: 
Qty Раі Митрег  евспрїїоп da Baich? ZEBA SEER 
| [3 -aas 03379-04717 ArmWeldment \822624 & B22468A J | 
СО 22 нь б| 22 03379-043 Lever Assembl } `В22470 ооз 
3 Rework Бу correcting the angle ав рег Dwg 03379 уРГГ у 
12-47." j 
| inspect work to Step 3 орг ОБІГ ЗО 
пѕресі work to Step 3. „А Sy л 
| Фао 
ЕР if necessary Powder Coat Fire Red (Ref. 4.3.5.10) ав рег QSI Е ! 
2 005 4.3 or touch with paint 03379-041 Л #22 | ПАРА Х 


Inspect Powder Coat ог paint 


Identify and Stock 03379-041 & 03379-043 as per step 2 | СО? ул у 


Charge to project number РбОТ-571/-572 


9 |АС | | 

Cost / part: 24 

то | DC Close W/O А | 

‚| Inspect Level 21 | Е ГУ. зэ (1 | 

| (Note: Attach а сору of Custom W/O to each of the W/O’s listed in Зїер 2 above) 2-2 | 
олы | 1061722142 
| Rev Date Change Revised By | Approved | 


7 | 05.06.02 | New Issue | 7 Кач 
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GRIND FLUSH 0.109 
ON THIS 
FACE ONLY Б5ЕСТОМ А-А 
НЕКЕ BENDING DETAIL 
INSERT F 8 
03379-5 АМО с 8 
1.125 N 
FLATTEN TUBING J 


OUTSIDE CHAMFER: 
0.03 х 45. 
INSIDE СНАМЕЕК: 
0.06 х 30. 
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20.339 (R) DRILL THRU 
0.05 х 45 ONE WALL ONLY, 
BEFORE CHAMFER 20.515 x 100 
WELDING (2 PLACES) 


CHAMFER 
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NOTES: 

1) MATERIAL: 1018—1025 ROUND TUBING MILD STEEL SEAMLESS 
(REF. DART SPEC. M1018TR1.250W.109) 

2) WELD PER QSI 004 

3) TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED 

4) ALL DIMENSIONS ARE INCHES 

5) BREAK ALL SHARP EDGES 0.005 TO 0.010 
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а pes HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA 
CHECKED APPROVED DRAWING NO. REV. c 
D3379 SHEET 1 OF 4 |. 
DATE TITLE SCALE 1. 
05.05.27 ARM WELDMENT 1:1 
04.12.13 | NEW ISSUE 


05.02.25 | RE-DESIGN 03379-5 
05.05.27 | 2) WAS 4 
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VERY THIN WELD 
BEAD 0.125 MAX. 
GRIND EXCESS 


COVER HOLE 
PRIOR PAINTING 
(2 PLACES) 


03379-1 
SUPPORT (1) 


05379043 
LEVER А$5'Ү (1) 


03379—041 АКМ ҮЕ  ОМЕМ 


1) POSITION PARTS AS РЕК JIG 03379-041Т1 

2) WELD PER DART QSI 004 

З) FINISH: POWDER COAT FIRE RED (REF 4.3.5.10) PER DART 0951 005 4.3 
4) TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED 

5) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES 
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